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= (54) Title: PHI HALIC ACID IMIDF^ AS vSYNERGISTS FOR B4PROVING THE PROPERHES OF AQUEOUS PIGMENT 

S PREPARATIONS . 

= (54) Bezeiehnungt PlfTIIAI.SAlTREIMroE AI^SYNERGISTENZimVERBESS^^ 
^ GER PIGMENTPRAPARATIONEN 

(57) Abstract: The invention relates to pigment preparations containing (a) at least one organic or inorganic pigment; (b) at 5east 
■""^ one cyclic imide of general formula (1) wherein R^ rei^resents a linear-chain, branched or cyclic aliphatic radical having 10 to 30 - 

, preferably. 12 to 25 - carbon atoms, or an alfcenyl radical having 10 to 30 - preferably 12 to ,25 - carbon atoms, the aforcmentioned 
radicals being able to be substituted by at least one, e.g. 2, 3, 4 or 5, substitnent from the gioup consistiBg of Ci-Cfi-alkyl, Gi-Cg- 
alkoxy, Cfi-Cio-aryl, hydroxy, earboxy, and solfo, R^, R^, R"^ and are the same or different and lepresent hydrogen, C| -Gio-alkyl, 

^ Cx-Cio-alkoxy, halogen, QR^ NR%^, -COOR^, -CONR^R^ -NR^-COR' , SO^NR^R^, -SO3M, .NQ^, -CN-or CF3., R^ and R^iepie- 
senting H or an alkyl radical having 1 to 10 C atoms and M representing an equi^^ent of a cation ha\dng a valency of 1 to 3; and (c) 

■^ma^ optionally tether standard ^ditlves. ......... 

^. ^ 

(57) Zsisaimsieiifassiiiigs Die Erfindiing betrifft Pigmentpraparationen, enthaltend a) miiidestens ein organisches oder anoigani- 
sches PigmeM; b) mJfldestens ein cyclisches Imid der allgemeinen Formel (l), wobei R^ fareineri gemdkettigen, verzweigten oder 
cycMschen aiiphatischen Rest mit 10 bis 30, vorzogsweise 12 bis 25, Kohlenstof&tomen; for einen Alkenylrest mit 10 bis 30, vor- 
zugsweise 12 Ms 25, Kohlenstoffatomen, wobei die genannten Rest dmx;h ein odei' mehrere, z.B. 2, 3, 4 oder 5, Substituenten aus 
der Gruppe Ci-Cg-AlkyI, Ci-Ce-Alkpxy, Ce-Cio-Aryl, Hyidroxy, Carboxy, Carboxy und Snlfo substitoien: sein konnen, steht; R^, R^, 
R^ und R5 gleich o^oT verschi mid Wassej^toff, Ci-Ci(rA]kyl Ci-Cio~Alkoxy, Kalogen, OR*. NR%\ ^GGOR^ -CONR^R^ 

-NR^-CQR^, iS02^^R*R^ -SO3M, -NO2, <3Sr ocferCFs bedeaten, wobei R* und R^ fljr H oder einen Aikylrest mit I bis lOC-Atomen 
und M fCir eine Xqaivalent eines 1 bis 3 wertigen Kations, steht, and c) gegebenenfells weitere iiblichie Zasatzstoffe, 
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Phthalsaureimide als Synergisten zur V^rbessarung der Eigenschaftan wassri^^ 
Pigmentprmpamtiomn 

5 , ■;. ■ 

Die vortiegende Erf in^ 

Bai der Hers^^ von PrSparationen und Disj^rsionen von Farbmrtteln, 
beiispielsweise Pispersions^^ oder anorganischen und prganischen 

10 Pigmenten, fur Anwendungen In wissrt^^^ qrganisphen IVledien mrd 

■■gagenwSrtig eine Vlel^hl nichtionisGher, aniomseher sowe kationiscber Tenside 
eingesetzt. Bei der Einarbeitung von Pigmenten bzw, deren Zybereitungen in 
AnstriGhsystema/Druckfarben, Kynststoffe und anderen Anwendyngen treten 
■ zuwmlen Schwlengkeiten auf , da sich zahlreiche PIginente im Jeweiligen 
15 Arw/endungsmedlurn nyr . ■ ■ • • 

. ' Dispen^ieimufwa^^^ 

anwendungstechnisch^^^^ Eigansohaften sind deshato sehr oft unzureiehend. So 
kSnnen wShrend des ^^D^^^^ 

Floc^ungserschemur^en ijnd Sedirnent&ildung aiiftfeten, die zu 
20 ViskosMtsahderyngen^ d^^ Anwendungsmediums, zu Farbtonandemngen und 
Veriusten an FaitosMrke, DeckvermSgen, Glanz, Hompgenitat, Brillanz sowie 
schlecht reprodwzierbaran Faifet^nen und zu hoher Ablaufneigung tm Falle von 
Lacken bei den geMrbten Materiafien^^ 

25 Zur Verbesseriing der Pigmenteigenschaften sind versGliiedene Derivate von 
PigmentmolekOlen bekannt, welche die Dispergierbarkeit verbessern solien. So 
warden z3. Additive fflr diinaeridDnpigniente beschrieben, die auf der 
cheinlschen Blndong von lsoindoH,3-dionen an diese Pigmentklasse beruhen. 
Ein Beispief dleser Verbindungsklasse ist das m der US-A-4 478 968 

30 besohnebene 2-{Pht{iaifmjdomeai5rtH^ W Verbessening der 

Dispergiie^reigenschaften des GhinaOTdon-Pigments. 

!n der EP-A-0 636 666 werden Imid- sowie Bisimiddeiwate beschrfeben. die sich 
von Perylen^,4,9,104etracarbonsaureanhydri^ und durch Reaktion mit 
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Aminen zugangHch gemacht warden. Diese Irnide. eigne.n sich zur Herstelfung von 
Pigmentzubereitufigen. 

IfeiniBS der in den yarste^ 
5 Prodyfcte ist Jedoeh geeignet, <Me raBPSfilgkeit sowie die Flockungsstebllitat ^ 
Pignianyi^^Bionen entSG^ zu \i^rbesseni, ohne andem Rararnete^ wie 
f^ffc^tirke, Glanz, Farf^ftm iind Dispei^Mj^aikeit, nachteffig m beeiniussen. Ein 
Nac^l^fl der in dan vc>i^^hend genannlfen BmQkmhMm k&sehn&bBmn Produkte 
ist unter anderem, dass die sefjbst intensiV gefarbten und la^Hchen 
10 " Figmeiitderivate/unerwynscblerw^ od@r 
■ in Ku nMstoffen und so zum Einfarben benachbarter Sitofe Wtiren kooneri. 
AySerdem lassen sich solche von Pigmenten abgefeiteten Verbindungen aufgrund 
der SchweriasMchkeit der zugrundeiiegenden Pigmente nur urrter praparativ 
'■ schwierigen Badingungen und^unter hohem Kostenaulwand herstellen. Als 
15 weiterer Naehteil ist die begrenzte Anwendungsbi^ite/dte Ihrer 
Eigenfarbe auf Pigment glejeher oder ahnlicber Farbe besohrSnkt bleibt. 

Per yoriiegenden Effindung lag die Aufgabe Eugrunde, Pigmentpriparationen zur 
Verfiugung zu stellen, die zur Herstellung gut fliefifahtger, flodkyngsbestandiger 
20 sowie JageretabBer Farbmitteldispersionen fOr den AuBan- undl Innenanstrich 
geeignet und weltgehend frei von den vorstehend genanriten Naohteilen sind. 

Die genannte Aufgabe wlrd Oberraschendarweise gefo^^^ orgaoisohen odar 

anorganischen Pigmenteo nachstehend genannte nfch%)igmentara c^clisohe irnide 

25 mit aliphatischeo oder olefinischen Kofiteristofflcettefi-zugesetzt werdeo, die 
nahezo farblos Oder nur sahr schwach g ■ * • - 



30 



Gegenstand der vorl.iagenden Erflndung sind Pigmentpraparationen, enthaltend 

a) mindestens etn organisches oder anorganisches Pigrrient; 

b) mindestens ein cyclisctias Imid der aUgemetnen Forniel (1) 
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wobei 

fOr ejnen geradkettigen, verzweigten oder oycJischen aliphalisGhen Rest mit 10 
5 bis 30, vorzugsv^ise 1^ 

bis 30, vorzugswei^ 12 bis 25, Kohlens^^ wobei die geng^iten Reste 
duroli 0in Oder mehrere, z.B. 2, 3, 4 oder 5, SubstHwenteii avis der ©ruppe GrGe- 
Aff<yl, Ci-C6"AIkqxy, CrCio-Aryf, Hydroxy, Carboxy und Sulfo substituiert sein 
.■kdnnen; 

■10 

■R^, W* yod R^:gleiGh oder \^rschieden sind und Wasserstoff, CrCio-AikyI, 
■Ci-Cio-Alkoxy. Halogen, -OR^ -^NR^R^ ^GOOR^ "^CONR^R^, ^NR^-^COR^ 
.S02NR^R^:, Oder CF3 bedeyten, wobei R^ und RrfQr H -Dder 

emm Alkyfrest mit 1 bis 10 C-^omen ynd M fOr ein Aqyivalent aines-l bis 3 
1 5 wertigen Kations, zM. Wasserstoff oder Alkalfmetall, steht; und 

c) gegebenenfaHs weitere Qbliphe Ztisatestoffe. 

Verbindungen der Formel (1) als solehe sind bekannt So warden diese 
20 Verbindungen z.B. in dar 992 204 beschrieben, jedoch nicht zusammen 

mft organischen Pigmenten vew^ 

fn der US-A^ 039 769 wird die ¥erwendung von nicht pigmen^ren, cyclisdhen 
Imiden mit kurzen A!l<ylresten fur Perylenpigment-Zubereityngen besclirlebe 

■ 25 Bevorzugte Imide der Forinei (1) sind solche, in denen 

R^ Decyl, Dodecyt, TetradaoyI, Gotadeeyl, Isotrldecyl, Lauryl, O.leyl oder Stearyl 
• bedeutet 
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■ . Bevorzy gte Iroide der Forme! (1 ) sind weiterhtn solche, in denen R^, R^, R"* u nd 

■ :gleieh oder verschieden sind ynd Vfessemtoff, Methyl^ Ethyl, Propyl, Butyl, 

. ■ . ■•Methoxy, Efhoxy, Amino, Methylamino, Oimetfiyfamfno, :Etfiylanilno, Diethylamino, 

Cerbo)(y, 000(3^3, CJart^pnamld, GQN(eH3)2, Su S02N(CH3)2, Syffo, 

5 Njtro, Gyano Gdar CFs bedie^ 

Die in den erfindungsgemaSen Pigmentzybi^reitungen verwendeten Verbindun 
der Forme! (1) la^sen sidi riach b#p^^^ Vterfehren bus d^n arornatischen 
GrundkOrpern, vomugsweme den cyGlischen Anhydriden, dureh Reaction niit dm 

1 0 erttsprBchenden Fettarninen heiislBlli^n. Datoei sind die cyclischen jaoihydi^ 

■■en^eder komrp^raeil erhaltllch, oder konnen durch bekannlB'-IVIethoden leloht aus 

. den entsprechenden Dlcarbonsayren, 2,B. durch Erhitzen sowie durch ■ ' 

■ ■ .Bahandlung mit starken Saymn oder dehydiierenden RaafanEian :}ieipestellt 

■ ^warden. Vton den zaWrBichen Fettamm^ 

1 5 . FetlBrninrnischy iigen sollen hier nor d ie wiehtigsten genannt : v^erden , wie 
• :beispiefsweise^ Dodecyfamin, Tetradecylaniin, Octadeeylannin, Isotridecylamin, 
pGcosfetlarnin, Lauiylamin, DIeylamin, Rap^ 

Talgfettanim. AuiSer den Fettoniinen sind nodh Har^rmne und die darays 
hensteHbaren Derivate zu^rw&hnen. Dps bet der Reaction entstehe^^ 
20 kann giegebenenfalls unter Zusatz eines Schleppmittels, bejspielsweise iein^ 
Kohlenwasserstoffs oder Chtorkohlenwasserstpfife, durch Aisdestfflieren entfemt 
werden. 

Bevorzugt wird die Amidblldung Jedpch ohne LSsungsmittef einfach durch 
Abdestilfieren des entstehenden Reaktionswasser durchg^efOhrt. Airfgrund der 

25 qyantitativen Ausbeuten an Amid ist.keine weitere Reinigyng oder Behandlung 
des Prodiiktes not^ndig. - ■ . 

Belsplete fur organische Pigrnente Im Sinne der Erfiodeng sind .Moooazoplgmente, 
Disazopigmente, Disazokoride-nsationspigmente, varlackte Azopigmente, 
30 Triphenylmethanplgment Thioindigppigmente, Thlazinindfgopigmente, 
PerylenpjgmeniB, Perinonpigmente, Anthanlhronpigrnente, 
DIKetppyrroIopyrrolpfgmente, Dioxazinpigmente, Chinacildpnpigmente, 
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■ Phtfialocyaninpigmerite/I^^^^ 

■ :Bmwmldm^or0gfm Maphtholpigmente y nd Chinophthaloripigm^ 

PhthaIO0ii^n^^ sowie $aure bis alkaOsche Bu&e aus der Gruppe dar 

5 FuniacenjBe Oder 

Gee^n^te anoiganisehe f^^ sind feeispfelsw^ise Titandfo)dde, Zinkstilfide, 
EisaRO)dde, Nickel- und Chromantimontitarioxide, 

CqbartQxlde und Bismu 

10 Be¥orzygte Pigmentpraparatioiien ent^^^ 

.a) 5 bis 80 Gew.-%, insbesondere 10 bis 60 Gew.-%, Pigment; 

.b) 0,1 bis 15 Gew.«%, insbesondere 0,5 bis 10 Gew.»%, des Imids der Fqrmel (1); 

c) 0 bis 50:Gew.-%, insbesondere, 1 bis 30 Gew.-% an weiteren Zusatzstoffen; und 

d) 1 P bis 80 Gew.-% Wasser, bazogen auf das (3esam^ev\richt der 
15 PigmentprSparalton^ 

Weitere Zusatzstoflb stnd beispiejsweise antonisohe, kationische oder 
ni^^itoische TeR Mjttel, das Eintropknen verhlndernde 

Mittel und Konservleriur^smltteL 

20 

Als Tenstde eignen sich alia bekannten anionischen, kationischen und 
niehtionischen grangflac^^ Basondars bawahrt haban sfch 

Tenside, die eina odar mehrara mittel- oder langkettige KohSanwassarstoffkatten 

besitzen. Von der VIelzahl der Verbindungen soli an diasar StaHa nur aina 

25 Ay swahl aufgefOtirt warden, ohne jedocti die Anwendb 

erflndongsgemaEen Verbindungen auf dlese Belspiele einzyscliranken. Beispiele 
sind AlkyJsylMe, Alkanylsylfete, Alkylsylfonate, Aikenylsylforiate, Alkylpbosphate, 
Alkyibenzoisyfferiate, me Lau^^^^ ■ 
Ootadaoyfsylfete, Dodacylsulfon^; KoiTdansationspradukta aus FetiBaure 

30 Tmm &der Hydroxyethansulforis§yra, Alkpxyliarungsprodukta AJkylphanolen, 
Rlcinus01kolophoniurn(^tani, FatteLlkpholan, Fattemfnan, Fettsauran, und 
Fattsauremnlden, insbasondere Urrisf IziJngsprodukta aus Nonylphenol und 
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kOfzerkettigen, substituierten Alkyiphenoien sowie deren polymeren Derivaten z.B. 
Fprmaldehyd-KQndensatipnsprodukten 

Pi$persionen mrt bespn^^ ijnd aiiwenilung#eMn^^^ 

Brtisiiefi. 

Gegenstand der vorJlegenden Erfindung ist auch ein Veffahren zur Herstglfung der 
erfindungsgemaBen Pigmentpra^^^^ indem die Verbmdung(en) der Fpir^ 

10 (1) und gegebenenfalls die weiteren Zusatzstoffe bei der Pigrnejitsynthese, eder 

wahrend eines der ubiichen Formlerungsschritte wfe Mafilung, DIspergierung oder 
Finish Oder auch erst bei der Einarbeitung des Pigme 

Anwendungsmedium zugegeben werden. Die Verbindung der FormeS (1) kann 
dabei in fester oder geiSster Form dem als Feststoff oder als Dispersion in Wasser 
15 oder eineni organisPhen Ldsemittel yprliegenden Pigment zugegeben werden. 

Djspergier- und l^ahlprpzesse erfoigen je nach f^omhaite des yerwendelBn 
pigmenls in bekanriter Welse/beispielsweise in Sage^hnriihreirn (Dissolvern), 
Rptpr-Stalpr-MqHIen, Turbulent-Schnelimischem, Kugel-, Sand- <^er PerimQhlen. 
20 in Knetaggr^atenoderairf WalzenstQNen. 

Die auf diese Weise hergestelften flQssig bis pastdsen Pigmentpraparationen sind 
fur jeden Zweck verfugbar, fur den Faii>mitteidispersieneh Oblicliefweise 
anwendbar sind und liolie Anforderungen an Flockungs- und/oder iagerstabilitat, 

25 Viskositatsanderungen des Anwendungsmediums, Farbtonanderungen, 

Farbstarke, Deckvermogen, GJanz, Homogenitat und Brilianz gestellt werden. 
So eignen sie sich beispieisweise zum Farben natClrliGlier sowie synthetlscher 
Materialien. pesoriders wertv^ 
AnsW^ und/Q«der Druckfartsen 

30 hPGhmplekularen Matefialien, bevorzugt Jedpf^ zur HersteHung von Pigment- 
Dispefsionen, die zusilfelieh eines pder mehrere Tenside, Was^r, ublidie 
Mengen an GerOsteubstanzen oder artder^^ (Ibiiche Zusgtzen oder Htl^sstoffen, 
die in Emuigier- und Dispergierfomiuljerungeri verwend^ werden; wie z.B. das 
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. ■.EintrGckoeri vmrng^mde Zusatze, enttialten. Auf dieser Basis he^estellte, 
■ v^ssrige DispersiGneii e^^ in harw:rTBgend0rWeis@zur Pigrne^ 

hydrof^iter 0ls auch 

5 Naben der Menstellurig ydn Pigrne^tdi^erBione konnen die erfindung^^maSen 
VerbmdiJfig vanpugsweise in KombjnptiGii mit Tensiden, auch ziir Her^llung 
von CM^peiBionen von f^ffesi^^ 

Fontiuliery ng von Pfianze^nschiit?" und S<*iMling3befcampfijn^^ femer als 

Emylf ter-, egalisier" und F^iberBihiife^ zum Farben von nattSriiohen und 

10 synthetischen ■ 



Die erfindyngsgemaSen Pigmentdispersionen sirid geeignet als Farbmittel in 

■ elektroptiotographischen Tonern ynd Entwicklern, wie zB. Em- oder 

■ ■ '^Zweikomponentenpy Ivertonern (aych Ein- oder ZweikornpGnenten-Eritwickler 

15 genannQ, Ru^sigtonem, Late>dpnem, Polymerisationstonern sowie 

Spezlaltonem. 

Typfeche Tqnerbindefnittel sind Polymerisations-, PGlyaddifipns- und 
Polyfcondensatlonshatze, wie StyroJ-, Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acrylat-, 
20 Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, elnzeln oder in 

Kombrnation, sowie Polyethylen und Polyprppylen, die nooh weitere inhalt^stoffe, 
wIe Ladungssteuennitte!, Wachse oder FlieShHfemittel, enthalten konnen oder im 
Nachhrnein mit diesen Zmatmn modiffziert werden. 

25 Des weiteren sind die erfindungsgemaflen Pigmentdispersiooen geeignet als 
Farbmittel In Pulverynd PulverlaGken, Insbesondere in triboeiektrisch oder 
elektrofdnetisGh verspryhtaaran Pijlverlacken, die zur OberflachenbesGhiChtyng 
von Gegenstanden aos beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Kerarnik, 
Baton, Textlimaterial, Papier oder Kaytsohyk zur Anwendung kommen. 

30 

Afs Pulveriaofdiarze werden typischen^veise Epoxidhanze, Garbo>qrl- und 
hydroxylgruppenhaltige Ppfyesl Polyurelhan- und AGrylhar^ zusammen 

mit Oblichen Hartem eing^setzt. Auch Kombinationen von Harzen finden 
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.Verwendung, So werden bei^pieisweisa haufig Epoxidharze in Kombination mit. ' 

■carboxyl-,und^hydmxylgr^^ Polyestertiafzen eingesetzt, Typische 

Hart^omponente^ (in Abh^ngigHeit mm HarzBy^terri) sind beispielsweise 
Saum^nf^iide, Imidezx^^ sdv^e un<i demn M>k6mmlinge, 

5 verkappte Jsocyariate, Bisac^j^uj^ftane, iPhmol- ii nd JVIelamfnharze, 
Triglycidylisooyanurate, Qxazoline und Dicarbonsauran. 

Aufterdem sind die erfindungsg^ma&en Pigmentdispersionen als Farbmittel in 

Tinten, VDrzugswelse Ink-Jet Tinten, wie z,B. auf wSssrfgeroderniGhtwSssriger 
10 Basis, yikroeinylsioristintefi sowie In solchen Tinten,'die nach dem Hot-melt- 
\/erfahren arbeiten, geeignat., ■ / ' - - "^^ 

Ink-Jet-Tinten enthalten im ailgerneinen insgesamt 0,5 bis 1 5 Gew.«%, 
vorzygsvyeise 1,5 bis 8 Gew.-%, (trooken gerechnet) der erfindungsgemaSen 
■Pigment|ispersiQnen. . 
15 ft^ikroemulsipnstinten basieren auf orgianiscfien Losemitteln, Wasser und ggf 
einer zusateliohen hydrot^^ Subatenz {GrenzM^chmy^rmMer). 
Mikroemufetonsfinteh anthalfen 0,5 bi^ 15 Qew."%, vorzugsweise 1 ,5 bis 
8 Gew,-%, der eriindungsgern§0en Pigmentdispemionen, 5 bis 99 G0w,-% 
Wasser und 0,5 bis 94,5 Gew.-% organisches LSsungsmittel und/oder hydrotrope 
20 Verbindung. 

"Solvent based" Ink-Jet-Tfnten enthalten vorzugsweise 0,^ bis 15 Gew.-% der 

erfindungsgemaBen Pigmentdispersionen, 85 . bis 99,5 Gew.-% organisohes 

Losungsmittei und/oder hydrotrope ye:il3ind^u^^ . , ' ' ' 

25 

Hot-Meit-Tinten basieren meist -auf lA/achsen, Fettsauren, Fettalkoholen Oder 
Sulfonamiden, die bei Raunnteniperalur fast sind und foei Erwarrrien fiussig 
werden, wobei der bevorzugte Schmelzbereich zwiso^ 60 und ca, 140''C 
liegt Hot-Melt Ink-Jet-Tlnten bestehen z.B/ jm wesentiichen aus 20 bis 90 Gew.-% 
30 Waefisund 1 bis 10 Gew.-% der erflndungsgem^Sen Pigmentdispersionen. 
Weitertiin kOmen 0 bis 20 Gew.-% eines zysatzllchen Polymers (als 
"Fart5stoffloser"), 0 bis 5 Gew,-% DispergierhiifenRittel, 0 bis 20 Gew.-% 
N^skositatsveranderer, 0 bis 20 Gew.-% Plastiflzierer, 0 bis 10 Gew.-% 
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:ICIebrigkeitszu$atz, 0 bis 10. Gew.-% Transparenzstabllisator (verhinciert zB. 
2 Antiqpddans^nt^ sein T^ls^she Zusatestoffe und HHfemittel sind 



AiiBardem^ind die ariwiduiigsg^ auch geeignet als 

FarbiTOttBl far Farbfilter, ^5wgW 1^ die additive wie fOr die subtraktiye 

Fartoefzeuguog und ffl^ 

1 0 . Die, erfindyngsgeinaE hergestellteo PigmeFitdispersiofien sind In Jedem ^^rhtiois 

■ • . mit^¥\/asser mischbar zeiehnen sich gegenuber herkommlichen 

.' PigmerrtdispersiDiiafi durch eine her^oiragende Flo^Mungs- sowie LagerstabJIitit 
■ in zBhlfemhen wassrigen Disp^rsionsferben aus. Warden zur Herstelliiog der 

■ •■Pigmentdispersio^ Tenside yervi^ndet; die mit hydrophoben Laol^indemit^ . 
15 Sysiemen kornpaabel sto^ 

floekurtgsstBbile Disf:^^ hefstelten. Hervorzuhetoen i^nd injsbesondere die 
gyten Hie0lpgj$che^ Eigensch^^n scw^ die ausg^iseicihnete \^rte in 
iiTjtef^diiedtt 

Die erfindungsgamSSen Verbindungan ennSgHchen as also, vorzugswaisa in 
20 Kombinatiqn mit ainam geeignaten Tensid, beim Disperglarprozass die volla 
Farbatarke und Brillanz der Pigmente naihezu zu erreichen und Im 

Anwendungsmedium dauarbaft zu stabHisieren, Halle und brillante F^rbtSne 
' werdan dyrch die garinge Elgenfarbung der Verbindungan miGht baaintrSchtigt. 

25 In den folgendan Belspialen badeuten Prozentangaben GewichtsprDzent und Ti. 
Gewiohtstaile. 

1 . Wassrige Praparation mit einam Violett-Pigment (CJ, Pigment Violett 23) 
Praparation A 

30 

1«1 Vefgleichspraparation ohne Synergist 
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Zur Bewertung ci^r erfincliingsgemtBen Ver^^^^ 

Pmpsjf^tion Ghne Synergist herg^^tellt. Diese Preparation wird dann sovwDhI in 
eine WeiSdisper^ion als auch in dsis Lacksi^tem eirigertthrt und ausgemrbt Diese 
Au3fart3ungen dierienals Standard, mtt 
5 werden. 

Bestandteile: 

20% C.i. Pigment Viotett 23 
10 21 % GernisGh nichtionischer Dispergatoren (Polyphenol/FettalkoliolethoxyiEit) 
1% Gemiseh langkettiger Fettsauren . 

10 % Glycerin , ' -. 

10 % Propylenglykol 

0,2% Konservierungsnniittel 
15 37,8 % ente^ilztes Wasser 

Zur Hersteliung der Pigmentpraparationen werclen zunSciist in einer 
Laix)iperimQ}iIe analog der in den Beispitlen aufgefOiirten Rezepturen die 
flQsslgen Bestandteile. Iiompgenisiert. Mit einer sagezaiinsciieibe wird dann das 

20 pulverfSmniige Pigment eingeart^eitet und dabei die Menge.Wasser so g^lihlt, das 
ein tiomogener, relativ liocliviskoser, gut rtlliibarer Teig entsteht AnscliIieEend 
wird der Mafiikdrper (1 mm Siliquarzitperlen) zugegeben und 60 mm gemahlen. 
Nach dem ersten Durehmischen des Mahlmediums zu Beginn der Mahiung wird 
die optimale Mahlviskositat durch Zugabe von Wasser entsprechend eingestelit. 

25 Nach der Mahlung wird der l\;5aii!korper durqli Zentrlfugation abgetrennt. 

Zur Eignungsprufung wird diese Pigmentpraparation 1 %ig in eine kommerzleil 
ertialttidie Standardweifidispersion eingerulirt, in dOnnem Film appliziert und 
danacii oolpristlsch ausgewertet. ... 



30 Ebenso erfolgt die Einarbeitung in etnen PrQflack zur Beurtellung der 
Lackvertraglidikeit der Pigm^ni^mparaiHon. Neben der Einartbeitung der 
Pigmentpraparation In den PrOflack durdi ca, 10 min EinrOhren mit einem Spatel 
wird eine analoge Probe durch ca. 10 min. EinrOhren mir einer Dissolverscheibe 
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hergestellt. Beide Proben werden^^b^^^ 

verglichen. Daberde«t#n Werte nahe bei 100% auf ausgezeiehnete Pisperglerung 
und hohe LaqlwertragH^^ 

5 ZurPrtifungderVerteHbartce^^^^ 

Anw^ndungsmedium wird ein Tell des Films nach kurzem Antrocknen mit einem 
PInsel Oder mft einem Finger unter mliSigem Druck wtedi^itiolt riaehg#rieben. 
LSsst sich die Pigmentpraparation nur unbefriedigend im PrOfmedium verteiien 

oderfand belm Einbiingen der Praparation In das Prufmedlum ein 
10 FlockuiationsprozeS statt, so warden flockulierte bzw. agglomerierte 

Pigmentpartlkel durch die durch Reibung auf den Film ausgeubte Scherkralt 
zumindest teilweise entflockufert bzw. entaggiomeriert. Die so behandelte Flache 
weist dann entweder eine hohere Farbstarke und/oder einen unregelmaSigeren 
Oder ungtefdien Fait)ton Im Vergleich zur tingerlebenen Fliche auf. Der Rub-out 
15 Test eignet sich als einfe^ Qualitat 
l>ezQglloii der yerteilbarkeit und der Fjo(^^ 

Pigmen!pr§paration relativ einfach zu beurteilen. Ein derartiger Test ist in der 
Literatur vielfaeh beschrieben, z.B. in FARBE & l_ACl<E 100, Jahrgang 6^000, 
51-61. 

20 

Zur PrOfung der Lagerstabllitat wird eine Probe der Pigmentpraparation bei 50- 
60°C In einem versGhiossenem Gefaft fur 4 bis 5 Woclien warmgeiagert. Die 
Viskosrtat der Proben wird sowohl vor als auch nach dieser Lagerung gemessen. 
Bei der Praparationen ohne Synergist zeigten sicii starke rub-out Eifekte, d.h. die 

25 geriebene Fl§che der Ausfarbungen weist eine hohere Farbstarke sowie starke 
UnregelmS&igkelten im Farbton auf. AuSerdem dicken die Praparationen sowohl 
bei Raumtemperatur als auch bei SO-eCC innerhalb wenlger Tage zu einer festen 
Masse ein, die auch durch Aufrujiren oder Aufschflttein nicht rnefir zu verflUssigen 
ist und anwendungstechnisch nidit mehr als Pigmentpr&paration zu gebrauchen 

30 ist. 

1.2 Pi^paraBon mit Synergist 1 
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Herstellung des Synwgisten 1: 

74,08 T^ile PWhalsaur^anl^ und 133,75 Telia <ajeyl9minw^ bei 
Raumfemperatur g^rnis^ ufid Sticl^toffa^ 4 Stwnden 

5 ^uf 1 30°C em^mt Pabef wird das antstehende Reaktionswasser kontinuierlich 
abdesliillart. 

■Heiistellung der Plgmentpi^parBtion: 

10 20% • C J. Pigmerit Viojett 23 ■ . .. ^ ' 

21 % . 'Gemiseh Blchttonischer^^^^ • 

(Pc^i^lienol/Fettalkoholethoxyl 

2 % Synerpfet i 

1 % Gemiseh langkettlger Fett^^^ 

15 10% Qiycerin 

10 % Propyleng lytol 

0,2% Konsei^eryngsmittel 

35,8% enlBalztes Wasser 

20 Die Pigmentpraparation wird wie in Beispiel 1,1 beschrieben, aber unter 
Verwenduog obiger Rezeptur sowie des oben beschriebenen Synergisten 1 
hergestelit. Zur Elgnungspryfting warden 1 % dieser Pigmentpraparation in 
konnmerziell erhaltllche StandardweiSdispersion elngerOhrt, irrdyniiem Film 
appllzlert und danach colGristisch aysgewertet^ Ebenso erfolgte die Einarbeitung in 

25 einen Pruflack zm Beyrteilyng der Laokvertraglichkelt d@r Pigmentpraparation. 
Nebender Biiarbeituogder/Pigmenipr^ in den Pruflack dyrch ca. 10 min 

EinrQhren mft einem Spate) wird eine an^toge Probe durch ca. 10 min. ElnrClhren 
mit emm Dfesoh^rscheibe hergesteUt BekJe Proben warden bezQglmb der 
Farbstafke mitetnander \^fgiiche (HRA/erteHyng). 

30 Zur PrOfung der Verteilbaikpt bzw. der Bockungsbestandiglreit m 

Anwendungsmediiim wird ain Teil das Films naoh kurzam Antrocknan mtt ainem 
Pinsal Oder mit einem Finger unter m§fllgem Drud< wiederholt nadigerieben (Rub- 
out Test). 
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Ergebnisse: 

rei. Farisstiirke (matt, 1 %ig): 



107 %, 



dC=1.36 {111 relner), 
dH^-0.32 {» blau©r, cjE=Tl.4 
dC=-0.32 (H triiber). 
4H?s -0.49 (11 blauer), dE=0.59 



rel. FarbstSrice (Jack, 1 %ig): 



103 %, 



HR-Verteilung: 
Viskpsitit (frisqh): 



106% 



911.9 mPas 



Vlskositat<4Wpchen/50°C): 1554.0 mPas 

1 0 Die erfindungsgemaB hergestelite PigmentprSparation erweist sich a!s iagerstabii, 
d.h. die Probe blleb trotz der Warmlagerung fur 4 Wochen bei 50°C sehr gut 
flieRfihig. Die Hand-Ruhrer (HR) Verteilung von nur 106 % ist ein Beweis fur die 
ausgezeichnete Dispergierung und die hohe Lackvertr§gliGhkeit der 
Pigmentpr§paration. Bei der Praparationen zeigten sich keinerlei rub-out Effekte, 

15 d.h. die geriebene F\&dne der Ausfaribungen weist eine identische Fartogtarke 
sowie kelne UnregelmaSigkeiten im Farbton auf. Die Au^prOfting diteser 
Pigmentpraparatipn in kommerziell erhSttliche SiteindardweiSdispension ergibt 
neben dem deutlichen Farfest§rkegewjnn einen zudem deuttich reineren Farbton 
im Vergleich zu der Preparation ohne den erRndungsgemSSen S^ergisl©n. 

20 

1.3 Praparation mit Synergist 2 
Herstellung des Synergisten 2: 
25 GemaS Beispiel 1 .2 aus 74,06 Tl. PfithalsSureantiydrid und 1 31 ,0 Tl. Talgfettamin. 
Herstellung der Pigmentpraparation: 



30 



Die Pigmentpraparation wird wie in Beisplei 1.1 beschrieben, aber unter 
Venwendung des oblgen Synergisten 2 scwwie der unter Beispiel 1.2 aufgeftthrten 
Rezeptur heigestellt und wie vorstehend beschrieben geprQft. 
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Ergebnisse: 

rel. Farbstarlce (matt, 1 %lg): 



105 %. 



dC=1 . 07(111 reiner), 
dH=?r0.32 (H blauer), dE==1.12 
cjc==-0.46 (II trOber), 
ciH= -0.40 (M blauer), dE=0.61 



re!. Farbstarke (lack 1 %{g): 



97%. 



5 



HR-Verteilung: 
Vfskosltat (frisch): 



106% 



839 6 mPas 



Viskosit§t(4Wochen/60X): 1032.0.mPas 

10 Die erflndungsgemafi hergestellte Pigmentpraparation erweist sich ais 

ausgezeichnet lagerstabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung fOr 4 
Wochen bei SOX sehr gut flieSfahig. Bel der Praparationen zeigten sich keinerlel 
rub-out Effekte, d.h. die geriebene Flache der Ausfarbungen welst eine Identische 
Faits^rke sowie keine UnregelmaBigkeiten im Farbton auf. Die Ausprufung 

1 5 dieser Pigmentpr^paration in kprnmerzlell erhSHtliche Standardwei&dispersiGn 
ergibt neben dem deutlichen Farbstarkegewinn einen zud^m deutlidi relneren 
Farbton im Vergleich zu der Preparation ohne den erfiridungsgemaJJen 
Synerglsten. 

20 1.4 PrSparation mit Synefigist 3 

Herstellung des Synerglsten 3: 

GemaB Beispiel 1.2 aus 58,5 Tl. Phthalsaureanliydrid und 106,5 Ti. 
Octadecylamin (95 %ig), . . . 

25 

Herstellung der Pigmentpraparation: 

Die Pigmen^rSparatlpn wird wie in Beispiel 1.1 beschrieben, aber unter 
Verwendung des oblgen Synerglsten 3 sowie der unter Beispiel 1 .2 aufgefohrten 
30 Rezeptur hergestellt und wIe vprstehend beschrieben geprOft. 

Ei^^nfsse: 

rel. FarbstSrtce (matt, 1 %ig): 108 %, dC=1 .35(111 reiner). 
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. dH=^^0.30 (!l blayer), clE=^1.39 
rel Farbstari<# (Jack. 1 %ig): 96 %, dC— 0.69 till TO 

ilH= -D^ p blauer), dE^^^ 

HR-¥eitpHung: 116 % 

5 \^fa5si®t p^^^ 683JmPas 
\^skositil{4\AfcN^ 1034.0 mPas 

Die eifindy ngsgemaS hergestellte Pigmentpriparation eiwerst sich als 
ausgezaichnet lagefBtabil, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagery ng fOr 4 

10 Wochen bei SO^'C sehr gut flieBrahig. Bei der Priparationen zeigten sich keinerfei 
rub-out Effekte, d.h. die geriebene Ffache der Ausfarbyngen weist eine identisGhe 
Farbstarke sowie keine UnregelmaGigkeiten Im Farbton aul Die AusprOfung 
dieser Pigmentpraparatfon in kommeraell erhattlfche .StandardweiSdispersion 
ergibt neben dem deutlichen Farbstarkegewinn eineo zudem deutlich reineren 

1 5 Farbtofi im Vergleioh zu der Praparation ohne dan eif indijngsgemafien 
Synerglsten. 



2. Wassrige Praparafion mit C.I. Pigment Violett 23 
Praparation B 

2 A Vergleichspraparation oline Synergist 



20 



Zur Bewertung der erfindungsgemaRen Verbindungeri wlrd zunachst eine 
Praparation ohne Synergist hergestellt. Diese Praparation wird dann in eine 
25 WeiBdispersion eIngerQhrt ynd ausgefarbi Diese Ausfarbyngen dienen als 
Standard, mit dem die neuen Praparationen verglichen werden. 

Bestandteile: 

30 % C.I. Pigment Vfolett 23 
30 12 % Gemlsch nichtionlsdier Dispergatoren (Polyphenol/Fettalkohofethoxylat) 
20,0% Propyfenglj^ol 
0,2 % Konservlerungsmittel 
37,8% entsalztes Wgsser 
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Hemtellung und Eignungeprufung der Pigmentpr^parati^ 

Bel d^r PrSparatlpnen crf^^^ zeigten sidi starke rula-rout gffekle, d.h. die 

geriebene F!§dje derAusfaito^^ hShere Fatbst^rlte sowie starkef 

Unregelmifiigkeiten im Farbfe)n auf. AySerdem dfeken die PrSparatlonen sowoh! 
bei Raurnteirnperatur al$ auch bei 5G-60°C innertialb weniger Tagezu einer festen 
Masse ein, die auch durch AufrDhren oder AufschQtteIn nieht mehr zu verflQssigen 
ist und anwendungslechnisoh nicht mehr als PIgmentpraparatiori zu gebrauchen 
ist. 



2.2 Praparation mit Synergist 2 

Herstellung des Synergisten 2: 

15 GemaS Beispiel 1 .2 aus 74,06 Tl. Phthals§urearihydrid und .1 33,75 Tl. Oleylamin. 

Bestandteile der PigmentprapaFation: 
30% C.I. Pigment Ylolett 23 
12% Gemisch nIcbtionisGher Dlspergatoren 
20 (Polyphenol/Fettalkoholethoxylat) 

4 % Synergist 2 . :, 

20,0 % Propylenglykoi 

0,2 % Konservierungsmiitel 

33,8% entsaiztes Wasser 

25 

Ergebnisse: 

rel. Farbstarke (matt, 1 %ig): 101 %. dC==0.43 (1! reiner), 

dH=-0.12 (1 blauer), dE=0.45 

Viskosftat (frisch): 762.1 mPas 

30 Viskosftat (4 Wochen/SOX): 800.0 mPas 



Die erfindungsgemas hergestellte Pigmenlpraparation enweist sich als 
ausgezelchnetlagerstabi!, d.h. die Probe bJleb trotz der Warmlagerung fDr4 
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Wochen bai 50X sehr got flIeSfahig, Bei der Preparation zeigtan sich keinerlel 
rub-out pfektevd,h. 13^^ ^%jsfiifeungen weis^^ ideriti^che 

Faife^iarka^^ Hmrmiim irn F^rbton al^ Die AuspnQfung 

dieter i=*igrnentpiiapafaa^ in J^rnmerztell erhaitlfehg Standaixiv^iSdisp^^^^ 
5 erpibt zudem einen deytlich reineren Farbton im Ateiileich zu der Pf^arsition 
ohne den erfindungsgernlfien 

Ebenso verbessert der erfindungsgemaSe Synergist das -Mahlverhalten positiv. 
Wahrend ohne Syoeiglst die Temperatu r der PignientprBparation wahrBnd der 
10 ■ Mahlung nlcht ^seotlfch Ober 25'C steigen sollte, urn Eindickeo zy vermeiden, 
kann die Praparation mil Synei^ist noch bei 60'C bis zum Erreiehen der 
Zielfarbstarke geinahlen weiden, Es 1st dabei keine wesentliohe Beeintrachtigyng 
der coloristischen Daten im Vergteich zur Mahlung bei 25'C zu beobachten. 

15 3. Wassrige Praparafton mit einem Rot-Pigment (CI. Pigment Red 168) 

3.1 VergleichsprSparation ohne Synergist 

Zur Bewertung der erfindyngsgemMfien Verblndungen wird zun§chst eine 
20 Pr§parat!on ohne Synergist hergestellt Diese PrSparation wird dann in eine 

WeiSdispersion eingeruhrt und ausgefirbt. Diese Ausfarbungen dienen als 

Standard mitdem die neuen Praparationen vergiichen warden. 

Bestandteile: 

25 35 % CJ. Pigment Red 168 

10 % Gemfsch niclitionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate) 

10,0% Pn^pylengjytol 

10,0% Diathytenglykol 

0,2 % Konservieryngsrnittel 

30 34,8% entsalztes Waisser 



Herstellung und EignungsprOfung der Pigmen^raparation wie unter 1.1 
besohrieben. 
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• Bel d^f Praparattonen ohne ;%n0rgjst ^igten sich starke ryb-oot Effekte, d.h.. die 
■.geriebene FMche der Aysfarfeyngeri waist eine hohere Farbstirke sowie :Starke 
. Uiifegelmaliigkeiten im Fa Aufiefdem dicken die Praparationen sowDhi 

feai B^wmtemp^ra^ BQ-6Q°C innerhalb wmigm Tage zy ^^r^r fej^ 

Masse ein, di# audi durdi Ayfttitiren pder Aufechutteln nicht mehr zu verflussigen 
ist und anwendungsteGhn jsGh nfcht mehr als Pigmentpraparation zu gebrauchen 
ist. 

3,2. Praparatjon mit Synergist 2 

•Hersteliyrig des SynergM ■ " " 

GemaS Beispiel 1.2 aus 74,06 TL Phthalsaureanhydrid und 133.75 tl Oleylamin. 

15 Bestandteile der Pigmeritpraparation: ' ' 

35% ■ C.L Pigrnent Red 168 

1 0 % Gemjsch niohtionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate) . 

4% Synergist 
10,0% Propyfenglykol 
20 10,0% Diethylengfykol 

0.2 % Konservierungsmittel 
30,8% entsalztes Wasser 

Ergebnisse: 

25 ml fst (matt. 3 %lg): 105 dC^O.58 (11 reiner), dH=0.41 (II gefber), dE=0.76 
rel. Fst (faek, 3 %!g): 100 %, dC=0J5 (! reiner), dH==. -0.04 (/^/), dE^0.16 
ViBkositat psch): 209,0 mPas 

Viskosltat (4WoGhen/50X): 316,7 mPas , . 



30 



Die erfifidyng^gefnliS hergesteUte Pigrnentpraparatron erweist sfch als 
ausgazeichnet tegeiBtabjl, d.h. die Probe blieb trotz der Warmlagerung fiJr 4 
Wqchen bei 50**C sahr gut flie&f^hig. Bei der AusprOfung der Pr§paratiGnen 



WO02/34840 



19 



PCmPOl/12228 



■ :{3 %ig, WeiBdisperBiGn und Lack) zeigten sich teinerlei rub^out Effekte, d,h. die 
.geriebene Flache der AysMrbungen weist eine ideotlsche Farbsttrke sowie keine 
UoragelmiEigkeiten 1m Farbto^ Die Ausprafung dieser Pigmentpraparation in 
komnterzialf erhtlt!ic*ien StaridaitjweiEdispem^^ smie Im LacksyBtem ©rgibt 
6 zudam einen deutflcrfi iBioieren Faifetoi im ¥eriieiqh zu der Pr^aratfon otine den 
erfledungsgami&en Synergisten. Ebenso verbessertder erRndung^gemall^i 
Synergist das Mahlyerhatten posftiv, Wahrend ohne Synergist die Temperatur der 
Pignfientpraparation wahrend der Mahlung nicht we^ Qber 25**C steigen 

solfte, urn Eindfcken zu vemieiden, kann die Pr§paratfon mlt Synergist nodt bei 
10 60"C bis zum Erreictien der Zielferfes^^^ gemahlen werden. Es ist dabei keine 
weseotliche Beeintrachtigung der. coloristischen Oaten im Vergleich zur Mahlung 
■ bei 25'*C zu beobachten. 



15 



4. . Wassrige Praparation mlt einem C3ryn-Pigment (C J. Pigment Green 7) 
4.1 Vergleichspraparatipn phne Synergist 



Zuf Bewertung der erfindungsgeiriafien Verbindungen wird zunachst eine 
PrSparation oline Synergist hergestellt Di^e Praparation wird dann in eine 
20 Werfidfspersion eingerOhrt und ausgefSrbt. Dlese Ausfarbungen dienen als 
Standard mrt dem die neuen Praparationen vergliclien werden. 

Bestandteile: 

45 % C..L Pigment Green 7 

25 8 % Gemisch nichtionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate) 

19,0% DIethylenglykof 
0,2 % Konservierungsmittei 
27,8% entsajztes Wasser 

30 Herstellung und EignungsprOfling der Pigmentpraparation wie unter 1.1 
besdirleben. 

Bei der Praparationen ohne Synergist zeigten sich starke rub-out Effekte, d.h. die 
geriebene FlScdie der Ausfaftoungen weist eine hShere FarbstSrke sowie starke 
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UnregefmaSigkeften im Farbton auf. AuGerdem dtcken die Praparationen sowohl 
faei Raumtemperatur ais aueh bei 50-60X Innerhalb wenlgerTage zu ^Inerfesten 
Masse ein, die auch durch Aufruhren Oder Aufschuttein nicht mehr zu veiflOssigen 
ist und anw^ndungstechniscl? nfeht mehr als Pfgmentpraparation zu gebrauchen 
5 ist. 

4.2 Preparation mft Synergist 2 
Herstellung des Synergisten 2: 

0 

GemaS Beispiel 1.2 aus 74,06 Tl. Phthalsaureanhydrid und 133,75 Tl. Oieyiamin. 
Bestandteile: 

45% CI. Pigment Green 7 

5 8% Gemisch niclitionischer Dispergatoren (Fettalkoholethoxylate) 

3 % Synergist ■ 

19,0 % DiethyienglykoJ 

0,2 % Konservierungsmittei 

24.8% entsalztesWasser 



106 %, dC=-0.33 (II trOber), 

dH«0.41 (11 blauer), dE=0.54 
105%, dC=0.22 (I reiner), 

dH= -0.07 (/=/), dE=0.24 

305,5 mPas 
712,1 mPas 

Die erfindungsgemaS hergestelfte Pigmentpraparation enrt/eist sich ais 
ausgezelehnet iagerstabil, d,h. die Probe blieb tratz der Warmfageaing ffir 
4 Wochen bei SO^C sehr gut flleljfahig. Bei der AusprOfung der Praparationen 
(1 %ig, Weiadispersfon und Lack) zeigten sich keineriei rub-out Effekte, d.h. die 
gerlebene Raohe der AusfSrbungen weist eine identische Farbstario sowie keine 



Ergebnisse: 

rel. FarbstSrice (matt, 1 %{g): 

rel. Farbstarke (lack, 1 %ig): 

Viskositat (frisch): 
Viskositat (4 Wochen/SO^C): 
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Unregelrnaftigkeiteii im Farbton. aui Die AusprOfyng 4ieser Plgmentprapar^^ in 
kbmmBmell erhiltf ictiaii Lack^lBm erg ibt zu«Jem ainen rainemn Farbton im 
yBTQlmc^ zu dmPr^j^^^im ohne dan erflndyrtgsgemiSaen Synerpl^ii. P)arisp 
varfeessart dar erfindung^giaiii poi^itiv/ Vtfahrapd 

ohne Synaigist xlie Tamparatiir dar Plgmantpff pkrat^ v^^firend der Mahlung 
njcht wesantlidh Qbar 25*'C slelgan soHte, urn Elndic^en zu varmalden, kann d ja 
PrSparation mjt Synargist nooh bei 60X bis zum Enraiohen dar Zialfarbstarka 
gamahlan warden. Es jst dabai keina wesantlioha Beaintrachtigung dar 
coloristischan Datan im Vargleich zur Mahlung bei 25**C zu baobachten. 
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PatentansprQche: 

1) Pigman%>rapar9tion, enthaltend 

a) miridestens ein organlsches pder anorganisches Pigment; 
5 b) mindestens ein cyclisches imid der allg^metnen Formel (1 ) 




wobei " , 

10 for einen geradkettigen, verzwefgten oder cyciischeo afiphatischeo Rest mit 10 
bis 30 Kohlenstoffatomen; fur ernen Alkenylrest mlt 10 bis 30 KDhteostoffatomen, 
wobei die genanten Reste durch ein oder mehrera Substityenten aus der Gruppe 
Ci-C6-Alkylj Gi-Cg-Alkoxy, Cs-Cio-Aryl, Hydroxy, Carboxy und Sulfo substituiert 
sein konnen, steht; 

15 

R^, R^, R"^ und R^ gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, Gi-Cio-Alkyl, 
CrCio-Alkoxy, Halogen, -OR^, -NR^R^, -COOR^ -CONR^R^ -NR®-COR^, 
SOsNR^R^, -SO3M, -NO2, -CN Oder CF3 bedeuten, wobei R® und R^ fur H oder 
einen Alkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen und M fOr ein Aquivalent eines 1 bis 3 

20 wertigen Kations, steht; und ' , ; ' * • . . 

c) gegebenenfalls weitere Qbliche Zusatzstoffe. 

2) Pigmentpraparation nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dass 
25 Decyl, Dodecyl, Tetradecyl, Octedecyl, Isotrtdecyi, Lauryl, Oleyl oder Stearyl 
bedeutet 
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3) Pfgmentpraparation nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet 
dims R\ R^ wcf R^ gteich Oder vers^^^^^ sirKi und V^^^er^toff, Metfiyl. 
Ethyl, Propyl, Butyl, Metho)«y, Etfioxy, j^jno, IWfth^amino, DimetiiylarTiino, 
Ethylamino, Di^hylarrilno, Garboxy, COQGH3, Carbpnamid, COM(CH^2, 

5 Sulfonamide S02N{CH3)2; Sulfo, Nitro, Cyano oder GF3 bedeuten. 

4) Pigmenlpraparation naqh mindestens elnem der AnsprtJche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeiehnet, dass das organlsohe Pigment a) eln Monoazopigment, 

Disazoplgment, DIsazokondensationspigiTient, verlacktes Azopigment, 
10 Triphenylmethanpiginent, Thtoindigopigment ThiazlriindigopigiTient, 

■ Peryfeiipigment/Perinonpigment Anth 

Diketopyrrolopyrrolpigment, DIoMazinpigment, Ghinacridonpigment, 
PhthalocyaninpigfTient, fsoiridollnonpigiTient, Isoindolinpigment, 
Benzimidazolonplgment, Naphtholpigment oder Chinophthalonpigment, oder RuS 
15 ist. 

5) Pjgmenlpraparation nach mindestens einem der AnsprQche 1 bis 4, 
enthaitend 

a) 5 bis 60 Gew,-%, insbesondere 10 bis 60 Gew.-%, Pigment; 
20 b) 0,1 bis 15 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 10 Gew.-%, des Imids der Formel (1); 

c) 0 bis 50 Gew.-%, insbesondere 1 bis 30 Gew.-% an weiteren Zusatzstoffen; und 

d) 10 bis 80 Gew.-% Wasser, bezogen auf das Gesamtgewicht der 

Pigmentpr§paration. 

25 6) Pigmentpraparatlon nach mindestens einem der AnsprOche 1 bis 5, 
dadurch gekennzelGhnet, dass der weitere Zustzstolf ein anionisohes, 
kationisches oder nichtionisohes Tensld ist. 

7) Pigmentpraparatlon nadi Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
30 Tensjd efne Verblndung aus der Gruppe der Alkylsulfate, Alfcenyisutfate, 
Alkylsu!fonate, Alkenylsulfonate, Aikylphosphate, Alkylbenzolsutfonate; 
Kondensationsprodukte aus FettsSure und Taurin oder Hydroxyethansulfonsaure; 
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.Alkoxyjieryngsprodykte von Alkylph RiGinusGlkGiophoniumeatem, 
Fettalkoholen, Fettaminen, Fettsauren und Fetts#urearniden ist 

8) Verfehreii z^^ mindeslaris 

5 einern der AnsprClGhe 1 bis 7, daduroh gekannzeichnet, dass dte Varfoindwng der 
Formal (1) dem Pigment wihrend se Synthase, Mahlung, Dl^pergiamng 
und/oder Finish zugegabenwird. 

9) Verwendung efner Pigmentpraparation nach einern oder mehreren der 

10 ' AnsprCiche 1 bis 7 als Farbmlttel fOr die Herstellurig von Anstriehfarben, Lacken, 
Druckfarben, eiektrophotographiscfien Tonern und Entwicklern, Pylverlacken, 
Tinten, und zum Einfarben von Kunststoffen. ' ■ • - 
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